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Bedruckbares Bildtragermaterial 
fur thermische Bildiibertragung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein bedruckbares 
Bildtragermaterial fur thermische Bildiibertragung auf 
flachige porose Oberflachen, insbesondere ein mit Ink- 
Jet-Tinten bedruckbares thermisches Ubertragungspapier . 

Es gibt verschiedene Verfahren, individuelle, personliche 
Bilder oder Motive auf Textilien zu iibertragen. Diese 
Motive werden mit Hilfe verschiedener Druckverf ahren wie 
thermisches Farbstof fdi ff us ion-Obertragungs verfahren 
{D2T2) , Tintenstrahl-Aufzeichnungsverf ahren (Ink-Jet) 
Oder Tonerverf ahren (Elektrof otograf ie) auf Trenn- bzw. 
sogenannte Transf erpapiere gedruckt und anschliefiend 
durch Warme- und Druckeinwir kung weiter auf das Textilgut 
iibertragen^ wobei die Papierunterlage abgezogen wird. 

Eines dieser Verfahren ist in der DE 26 53 654 Al 
beschrieben. Hier handelt es sich um die Schaffung 
langlebiger, auf xerograf ische Weise erzeugter Bilder auf 
Tuch. Diese Aufgabe wird durch die Herstellung einer 
silikonbeschichteten Bahn mit einer darauf angeordneten 
Uberzugsschicht , auf der das Bild xerografisch erzeugt 
werden soli, gelost. Nachteilig an diesem 

Ubertragungspapier mit Silikonbeschichtung ist, dafi beim 
Ablosevorgang nach der Bildiibertragung Silikonreste auf 
den Fasern der Tex t ilunterlage haften bleiben. 

In der EP 0 479 882 Al wird ein Verfahren sowie das 
dazugehorige Ubertragungspapier zum Ubertragen von 
Darstellungen auf eine porose Unterlage beschrieben, 
wobei das Papier aus einem gestrichenen, eine PE-Schicht 
enthaltenden Papier besteht. Die zu iibertragenden Bilder 



werden auf das Papier durch Trockenkopieren gedruckt und 
anschliei^end durch Warme- und Druckeinwirkung auf die 
Textilunterlage ubertragen. Nachteilig an diesem Papier 
ist die unzureichende Farbdensitat der auf die Unterlage 
ubertragenen Bilder. 

In der US 5 501 902 wird ein bedruckbares Papier 
vorgestellt, das eine erste Polymerschicht und eine ink- 
jet-bedruckbare zweite Schicht mit f ilmbildendem Binder, 
einem f einkornigenen thermoplastischen Polymer und einem 
tintenviskositatsmodif izierenden Mittel enthalt. 
Die mit Hilfe dieses Transf erpapiers durch Warme und 
Druckeinwirkung auf die Textilunterlage ubertragenen 
Bilder weisen eine hohe Farbdichte und das mit den 
Bildern iibertragene Polymerschichtenlaminat eine sehr 
gute Haftung zur Textilunterlage auf, Nachteilig an 
diesem Transf erpapier ist die Verwendung des 
viskositatsmodif izierenden Mittels, das in der Regel ein 
hydrophiles Mittel wie Polyethylenglykol oder 
Polyvinylalkohol ist. Dieses Mittel v/irkt sich zwar 
positiv auf das Bindevermogen aus, hat jedoch wegen 
dessen Wasserloslichkei t negative Auswirkungen auf die 
Waschf estigkeit . 

In der EP 0 805 049 wird ein ink- j et-bedruckbares Papier 
vorgeschlagen, das in der Empf angsschicht neben einem 
feinteiligen thermoplastischen Polymer einen 
thermoplastischen Binder enthalt. Die mit Hilfe dieses 
Papiers ubertragenen Bilder weisen jedoch auf der 
Textilunterlage eine ungeniigende Farbdensitat und 
Bildscharf e auf . 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Bildtragermaterial zu entwickeln, mit dessen Hilfe 
mittels Ink- Jet-Druckverf ahren erzeugte Bilder auf 
flachige porose Oberflachen, insbesondere 

Textilunterlagen, mit hoher Farbdichte ubertragen werden 



konnen und die daruber hinaus eine verbesserte 
Waschf estigkeit auf weisen . 

Diese Aufgabe wird durch ein Bildtragermaterial gelost, 
welches durch einen Trager, eine Trennschicht und eine 
Bildempf angsschicht , die ein hydrophiles Bindemittel , 
feinkorniges therraoplastisches Polymer und Kieselsaure 
enthalt, gekennzeichnet ist- 

Das in der erf indungsgemaften Biidempf angsschicht 
eingesetzte Bindemittel ist vorzugsweise ein hydrophiles 
Polymer, bei spiel sweise Polyvinylalkohol, 
Polyethylenglykol, Polyacrylamide, Polyacrylsaure , 
Polyvinylpyrrolidone Maleinsaure-Copolymere, 
wasserlosliche Pol yure thane , Methyl cellulose, 
Ethylcellulose, Carboxymethyl cellulose, 

Hydroxyethyl cellulose, Starke, Starke-Derivate, Kasein, 
Gelatine oder Mischungen dieser Polymere. Besonders gut 
geeignet ist Polyvinylalkohol. Die Menge des hydrophilen 
Bindemittels in der Empf angsschicht betragt 10 bis 40 
Gew.%, insbesondere 15 bis 35 Gew.%, bezogen auf die 
gesamte Schicht. 

Das in der er f indungsgemafien Empf angsschicht enthaltende 
feinkornige thermoplas tische Polymer ist vorzugsweise ein 
Polymer aus der Gruppe der Polyolefine, Olef incopolymere, 
Polyester, Celluloseester oder Polyamide, Besonders gut 
geeignet sind Polyamide oder Polyolefine mit einer 
mittleren Partikelgrofie bis 30 ]im, insbesondere 5 bis 25 
]im und einer Schmelztemperatur von 110 bis 180 °C. 

Die Menge des feinkornigen Polymers betragt 20 bis 50 
Gew.%, insbesondere 20 bis 40 Gew.%, bezogen auf die 
gesamte Schicht . 

Durch den Einsatz von Kieselsaure in der Empf angsschicht 
zeichnen sich die auf die Textilunterlage ubertragenen 
Bilder im Vergleich zu den aus dem Stand der Technik 



bekannten Materialien durch eine besonders hohe 
Bildscharfe aus. Dies ist vermutlich darauf 
zurtickzuf iihren, daB im Gegensatz zu den bekannten 
Materialien fur die Farbauf nahme nicht das polymere 
Pigment, sondern die anorganische Kieselsaure 
verantwortlich ist. Die Hauptaufgabe des feinkornigen 
Polymers in der erf indungsgemaften Bildempf angsschicht 
liegt in der Verhiillung der mit der Tinte impragnierten 
Kieselsaure-Partikeln. Die Menge der Kieselsaure betragt 
5 bis 20 Gew.%, insbesondere 5 bis 15 Gew.%, bezogen auf 
die trockene Schicht. 

Besonders gute Ergebnisse wurden erzielt bei einem 
Mengenverhaltnis Kieselsaure/thermopiastisches Polymer 
von 1:1 bis 1:10. 

In der erf indungsgemafien Empf angsschicht kann zusatzlich 
ein weichmachendes Polymer enthalten sein. Besonders gut 
geignet hierfiir sind Polyamid-Verbindungen wie - 
Sulfonamide, deren Menge 1 bis 20 Gew.%., insbesondere 5 
bis 15 Gew.% betragen kann. 

In einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung kann die 
Empf angsschicht ein Acryl-Copolymer enthalten. 
Insbesondere ein mit Carboxylgruppen in den Seitenketten 
des Polymers ausgestattetes Acryl-Copolymer kann als 
Dispergierhilf smittel fur das feinkornige Polymer 
fungieren. Die Menge des Acryl-Copolymers kann bis 3 
Gew.% betragen, insbesondere 0,5 bis 2 Gew.%. 

Die Bildempf angsschicht wird aus einer walirigen 
Beschichtungslosung aufgetragen. Hierzu konnen alle 
gebrauchlichen Auftrags- und Dosierverf ahren verwendet 
werden . 

Das Auf tragsgewicht der Bildempf angsschicht kann 1 bis 25 
g/m^ betragen, insbesondere 2 bis 15 g/m^. 



Als Tragermaterial kann eine Kunststof f olie oder ein 
unbeschichtetes oder oberf lachenmodif iziertes, 
beispielsweise gestrichenes oder silikonisiertes Papier 
eingesetzt werden, Besonders gut geeignet ist ein 
hochgeleimtes neutrales Basispapier mit einem 
Flachengewicht von 60 bis 200 g/m^. Das Basispapier kann 
zusatzlich mit einem speziellen Strich in einer Menge bis 
hochstens 5 g/m^, insbesondere 1 bis 3 g/m^ oberfiachen- 
modif iziert sein . 

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist 
zwischen dem Trager und der Bildempf angsschicht eine 
thermoplastische Schicht angeordnet, die vorzugsweise ein 
Ethylen-Copolymer , ein Ethylen-Copolymergemisch oder ein 
lonomerharz oder aber ein Gemisch dieser Polymere bzw. 
Copolymere enthalt . 

Das Ethylen-Copolymer enthalt insbesondere 10 bis 35 Mol 
% eines weiteren Monomers. Das Ethylen-Copolymer kann 
insbesondere ein Ethylen/Vinylacetat- oder ein 
Ethylen/ (Meth) acrylsaure- oder ein Ethylen/ (Meth) acryl- 
saurealkylester-Copolymer sein . 

Die thermoplastische Schicht wird auf das Tragermaterial 
mit Hilfe einer Extrusionsbeschichtungsanlage 
aufgetragen. Das Auf tragsgewicht der Schicht kann 5 bis 
50 g/m^, insbesondere 20 bis 40 g/m^ betragen. 

Die Oberflache des erf indungsgemaBen Bildtragermaterials 
laBt sich mit Hilfe verschiedener Druckverf ahren, 
insbesondere jedoch mit Hilfe von Ink- Jet-Druckverf ahren, 
mit jedem beliebigen Motiv bedrucken, das anschlieiJend 
auf alle synthetische oder natiirliche Gewebe, aber auch 
auf andere flachige Gegenstande libertragen werden kann . 
Hierzu wird das mit einem Motiv bedruckte Bildtrager- 
material mit einer flachigen Unterlage in Kontakt 
gebracht . 



Die Ubertragung findet durch Warme (130-200'*C) und 
Druckeinwirkung (0,13 x 10^ bis 50,0 x 10^ N/m^) statt. 
Danach wird das Tragermaterial von der Unterlage 
abgezogen . 

Die Erfindung soil mit Hilfe nachf olgender Beispiele 
naher erlautert werden. 

Beispiele 1-3 

Die Vorderseite eines neutral geleimten Basispapiers mit 
einem Flachengewicht von 

96 g/m^ wurde nach einer Corona-Vorbehandlung mit einem 
Ethyien-Copolymer mit 24 Mol% Vinylacetat in einer Menge 
von 30 g/m^ extrusionsbeschichtet und anschliefiend mit 
wafiirigen Dispersionen beschichtet, deren 
Zusammensetzungen im getrockneten Zustand in der 
nachf olgenden Tabelle angegeben sind. 



Bestandteile 




Anteile, Gew . % 






1 


2 


3 


Polyvinylalkohol 


34,22 


34,22 


17, 11 


Polyvinylpyrrolidon 






17,11 


f einkorniges 


37,64 




37, 64 


Polyethylen 








feinkorniges Polyamid 




37, 64 




Kieselsaure 


. 14, 67 


14, 67 


14, 67 


Sulf onamid 


11, 61 
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Acryl/Sulf onsaure-Cop . 


1,86 


1, 86 


1,86 


Auf tragsgewicht , g/m^ 
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10 


12 



Auf den er f indungsgeraafien Papieren wurde mit Hilfe des 
Ink- Jet-Druckers Canon 620 ein Testbild in den 
Grundfarben gelb, cyan, magenta und schwarz angefertigt. 
Das bedruckte Papier wurde anschlieftend mit einer 
Textilunterlage (Gewebe aus 100 % Baumwolle) in einer 



Presse in Kontakt gebracht, in der durch Warme (180'*C) 
und Druck (34,5 x 10^ N/m^) die Ubertragung des Bildes 
auf die Unterlage erfolgte. Nach der Ubertragung wurde 
der Papiertrager abgezogen. 
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Anspriiche 

1. Bedruckbares Bildtragermaterial fur thermische 
Bildubertragung auf flachige porose Oberflachen, 
enthaltend einen Trager, eine Trennschicht und eine 
Bildempf angsschicht , dadurch gekennzeichnet, daft die 
Bildempf angsschicht ein hydrophiles Bindemittel , ein 
feinkorniges therraoplastisches Polymer und Kieselsaure 
enthalt . 

2. Bildtragermaterial nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzelclinet:^ daft das f einkornige thermoplastische 
Polymer ein Polyamid oder Polyolef in ist . 

3. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Parti kelgr 6ft e des 
thermoplastischen Polymers 5 bis 25 ym betragt . 

4 . Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 3, dadurch 
gekennzexchne-tr daft die Schmelz temper a tur des 
thermoplastischen Polymers 110 bis 180°C betragt. 

5. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 4, dadurch 
gekennzexchne-t^ daft die Menge des thermoplastischen 
Polymers 20 bis 50 Gew.% betragt. 

6. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzelchnet, daft das Bindemittel ein Poly vinylalkohol 
ist . 

7. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Menge des Bindemittels 10 bis 40 
Gew.% betragt. 
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8. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 1, dadurch 
gekennzexdine-b, dafi die Menge der Kieselsaure 5 bis 20 
Ggw.% betragt. 

9. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Mengenverhaltnis Kieselsaure/ 
thermoplastisches Polymer 1:1 bis 1:10 betragt . 

10. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Bildempf angsschicht ein 

Sulf onamid enthalt , 

11. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 10, dadurch 
gekennzexchxie-b, dafi die Menge des Sulfonamids von 5 bis 
15 Gew,% betragt. 

12. Bildtragermaterial nach Anspruch 1 bis 11, dadurch 
gekennze±Ghnet:, daB der Trager eine Kunststof f olie, ein 
unbeschichtetes oder oberf lachenmodif iziertes Papier ist. 



